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Le brevet auquel se rattache le present Certif icat 
d 'Addition a pour objet 3 titre de produit industriel nouveau 
une composition cosmgtique sous rf^rme de laque oude lotion 
de mise en plis contenant en tant que rgsine un copolymdre rg- . 
5 sultant de la copolymerisation d f un anhydride d'acide insature 
et d»un ester allylique ou mgthallylique , les fonctions anhy- 
drides dudit copolymdre gtant mono-estgrifiges et/ou roono- 
amidif iees . 

Les copolymeres utilisables selon le brevet principal 
10 sont soit des bipolymeres soit des terpolymeres ou polymSres su- 
pgrieurs » 

Dans ce dernier cas, ils resultent de la copolymSrisa- 
tion d f au mo ins un autre monomSre pris dans le groupe const itug 
par : 

15 a) les a-olefines ayant de 3 3 18 atomes de carbone, 

b) les ethers vinyliques ayant de 3 3 20 atomes de 

carbone, 

c) les esters acryliques ou methacryliques de formule : 

CH 2 = C - C00R 
20 R« 
dans laquelle : 

R 1 reprgsente un atome d'hydrogSne ou un radical mgthyle, 
R reprgsente un radical alkyle ling aire ou ramifie de 
1 3 18 atomes de carbone, un radical -(CH 2 > 2 -N (CHj) 2 , un radi- 
25 cal - CH 2 - CH - CHgOH ou un radical -(CH^CHg-O^-R" , R" gtant 
OH 

un radical m§thyle ou gthyle et l gtant 3 ou 4. 

d) I'acide acrylique ou mgthacrylique , 
et e) la N- vinyl pyrrolidqne. 

30 Le brevet auquel se rattache le present Certificat 

d v Addition a egalement pour objet 3 titre de produit industriel 
nouveau lesdits terpolymeres et polymSres supgrieurs. 

Le prgsent Certificat d f Addition a pour objet un per- 
fect ionnement ou une variante au brevet principal et notamment 

35 une composition cosmetique contenant en tant que rgsine un co- 
polymSre rgsultant de la copolymgrisation : 

1) d'au moins un anhydride d'acide insaturg, 

2) d»au moins un ester allylique ou mgthallylique 
correspondant 3 la formule suivante : 
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R 3 - C - C - 0 - CH 2 - C = CH 2 (I) 
R 2 0 

dans laquelle : 

Rj represente un atome d'hydrogdne ou un radical 

mgthyle, 

R 2 represent e un atome d'hydrogene, un radical mgthyle, 
Sthyle ou isopropyle, 

R 3 reprgsente un atome d'hydrogene ou un radical alkyle 
lingaire ou raraifig ayant de 1 5 16 atomes de carbone, 

et R^ reprgsente un atome d'hydrogene ou un radical mgthyle, 
et 3) d'au moins un acrylamide ou mgthacrylamide de 
formule : 

R 5 

15 CH 2 = C - C - NH - Rg (II) 

0 • . 

dans laquelle : 

R 5 reprgsente un atome d'hydrogene ou un radical mgthyle, 
Rg represente un atome d'hydrogene ou le radical 

20 JR_ 

if - 
- C - (CH 2 ) n - CHj , R 7 reprgsentant un atome d'hydrogene 

R 7 

ou un radical mgthyle et n est 0 ou un nombre entier de 1 § 
10 inclus, 

25 les fonetions anhydrides dudit copolymere gtant soit mono-esteri- 
figes 3 l'aide d»au moins un alcool aliphatique inferieur de for- 
mule R'-OH, R' reprgsentant un radical alkyle lingaire ou raraifig 
ayant de 13 5 atomes de carbone, soit mono-amidifiges a l'aide 
d'au moins une amine aliphatique, cyclique ou hgtgrocyclique de 

30 formule : 

Or* 

W \ , r' et r" reprgsentant un atome d'hydrogene, un 

radical alkyle lingaire ou raraifig, gventuellement substitug par 
35 un ou plusieurs OH, ledit radical ayant de 1 a 5 atomes de carbone 

ou r' et r" pris ensemble foment un cycle ou hgterocycle ayant 

de 4 3 5 atomes de carbone. 

Parmi les alcools de formule R'-OH, on peut en particulier 

citer : le mgthanol, l'gthanol, le propanol, l'isopropanql et le 
40 n-butanol. 
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Parmi les amines de formule 

r» 

HN , on peut en particulier citer : la propylamine, 

5 I'isopropylamine, la butylamine, la dibutylamine, I'hexylamine, 
la dodgcylamine, la morpholine, la piperidine, la pyrrolidine, 
la N-mSthyl pip§razine, la mono-ethanolamine, la diethanolamine, 
la tri-isopropanolamine, 1 'aminos *methyl-2 propanol-1 et 
I'araino^ mgthyl-2 propanediol-1,3. 
10 Dans une forme particuliere de realisation, les func- 

tions anhydrides du copolymere peuvent etre 5 la fois mono- 
esterifi§es et mono-amidifiees. 

Parmi les anhydrides d'acides insatures, on peut citer: 
l f anhydride maleique, l'anhydride citraconique et l f anhydride 
15 itaconique- 

Parmi les esters allyliques et methallyliques, on 
peut citer ; 1 'acetate, le propionate, le butyrate, I'hexanoate, 
l f octanoate, le dodgcanoate, l f octad§canoate, le pivalate, le 
neo-heptanoate, le neo-octanoate, le neo-decanoate, l f ethyl-2 
20 hexanoate, le t£tramethyl-2,2,4,4 valerate et l'isopropyl-^ 
dim§thyl-2,3 butyrate d'allyle ou de methallyle. 

Parmi les acrylamides et methacrylamides.de formule II, 
on peut en particulier citer : la N-tertiobutyl acrylamide, la 
N-octyl acrylamide, la N-decyl acrylamide, la N-dodgcyl acryla- 
25 mide, la N-/TdimSthy 1-1,1) propyl-l7 acrylamide, la N-/Tdimethyl- 
1,1) butyl-l7 acrylamide, la N-/Jdim§thy 1-1,1) pentyl-l7 acry- 
lamide ainsi que les methacrylamides correspondantes. 

Les copolymdres selon le present certificat d'addition 
sont de preference des terpolym§res , c'est-a-dire qu'ils resul- 
30 tent de la copolymerisation d f un anhydride insature, d«un ester 
allylique ou methallylique et d'un acrylamide ou methacrylamide, 
mais ces copolymeres peuvent egalement etre des tetra, penta ou 
polymSres sup^rieurs dans le cas oil ils resultent de la copoly- 
merisation de plus d»un anhydride insature et/ou de plus d'un 
35 ester allylique ou methallylique et/ou encore de plus d f un acry- 
lamide ou mgthacrylamide de formule II. 

Selon une autre forme de realisation, les copolymdres 
selon le present certificat d 'addition peuvent ggalement resul- 
ter de la copolym€risation d f un anhydride d'acide insature, 
40 d f un ester allylique ou methallylique, d'un acrylamide ou metha- 
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crylamide et d f au moins un autre monora§re pris dans le groupe 
.constituS par : 

a) les a-olefines de formule : 

R 8 - CH = CH 2 (ill) 
5 dans laquelle Rg reprSsente un radical alkyle lin§aire ou ra- 
mifi§ ayant de 1 5 16 atomes de carbone, 

Parmi les a-olefines, on peut en particulier eiter : 
le propdne-1, le butene-1, l'hexene-1, le dodec§ne-l, l'hexa- 
d3c§ne-l et l'octadecdne-1. 
10 b) les ethers vinyliques de formule : . 

R 9 - 0 - CH = CH 2 (IV) 
dans laquelle R ? reprgsente un radical alkyle lingaire ou ra- 
raifie ayant de 1 5 18 atomes de carbone. 

. Parmi les Others vinyliques, on peut en particulier 
15 citer : le methyl vinyl ether, I'ethyl vinyl ether, le propyl 
vinyl gther, l'isopropyl vinyl ether, le butyl vinyl ether, 
l f hexyl vinyl ether, le dodecyl vinyl ether, I'hexadecyl vinyl 
gther et l^ctadgcyl vinyl ether. 

c) les esters aeryliques ou mSthacryliques de formule: 
CH 2 = C - COO - R n (V) 

dans laquelle R 1Q reprSsente un atome d'hydrogene ou un radical 
mgthyle et R n reprSsente un radical alkyle linSaire ou ramifig 

■J M *■» /*» 
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de 1 § 18 atomes de carbone, un radical -(CH 2 ) 2 ~ N(CH 3 > 2 , 



un 



5 radical - CH 2 - CH - CH 2 0H , ou un radical -(CH^-CH.-O) -R 15 

OH . 
R 12 etant un radical methyle ou ethyle et t etant 3 ou 4. 

Parmi les esters aeryliques et methacryliques, on peut 
en particulier citer : les aerylates de methyle, d 'ethyle, de 
) propyle, d'isopropyle, de butyle, de tertiobutyle, d'hexyle, 
d»octyle, de decyle, de dodecyle, d»octadecyle, de N-N-dimethyl- 
amino-2 ethyle, de di-hydroxy-2,3 propyle, d'w-methyl ou ethyl 
polygthyleneglycol, ainsi que les methacrylates correspondants . 
d) l'acide acrylique ou methacrylique , 
> et e) la N-vinylpyrrolidone . 

Les copolymeres selon la presente invention ont en gene- 
ral un poids moleculaire compris entre 5.000 et 300.000 et de 
preference compris entre 10.000 et 150.000. 

Selon une forme preferentielle de l'invention, les copo- 
lymeres correspondent a la formule generale suivante : 



5 
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o=c c=o 

. Z Y J 



dans laquelle 



?4 



OC-C-R- - 
n t J 

0R 2 



o=c c=o 
z' y J 



C=0 

u la 
t 



w Jx 



(VI) 



A reprgsente soit le radical : - C CH - 
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soit le radical : - CH- - C - 

2 / \ 



Z, Z* et Y» reprgsentent un radical pr is dans le groupe const i- 
tue par : -OH et -OB*, B* etant un ion metal alcalin, ammonium 
15 ou ammonium substitug, 

Y reprgsente un radical pris dans le groupe constitug par : 

(i) -OR', R» gtant un radical alkyle lingaire ou rami- 
fig ayant de 1 3 5 atomes de carbone, 



20 



(ii) 



- N 



, r f et r 11 reprgsentent un 



atome d 1 hydrogSne , un radical alkyle lineaire ou ramifie, even- 
tuellement substitu§ par un ou plusieurs OH, ledit radical 
ayant de 1,5 5 atomes de carbone, ou r* et r" pris ensemble 
25 forment un hgtSrocycle pris dans le groupe constitue par : la 
pyrrolidine, la piperidine, la morpholine et la N-methyl 
piperazine, 

» R 1 represente un atome d'hydrogene ou un radical methyle, 

R 2 reprgsente un atome d'hydroggne, un. radical mgthyle, gthyle 
30 ou isopropyle, 

Rj reprgsente un atome d'hydrogene ou un radical alkyle lineaire 
. ou ramifig ayant de 1 a 16 atomes de carbone, 
R 4 et R 5 reprgsentent un atome d'hydrogdne ou un radical methyle, 
et Rg represente un atome d f hydrog£ne ou le radical 



35 



- C - (CH 2 ) n - CHj ; Ry representant un atome d^ydrogene 
R 7 

qu le radical ra§thyle et n est 0 ou un nombre entier de 1 a 
10 inclus, 
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t + t« correspondent § 30-55 % en moles, t etant au moins 
egal a 10 %, 

v correspondant § 5-50 % en moles, 
w correspondant £ 5-65 % en moles, 
5 x correspondant a 0-50 % en moles quand Q est au moins un 
motif d'un monomere pris dans le groupe constitue par les 
a-olefines de formule III et les Others vinyliques de for- 
mule IV ci-dessus, et x correspondant § 0-70 % en moles quand 
Q est.au moins un motif d'un monomere pris dans le groupe 
10 constitue par les esters acryliques ou methacryliques de for- 
mule V, l'acide acrylique, l'acide methacrylique et la N- 
vinylpyrrolidone . 

Dans les copolymeres selon l'invention, les motifs 
anhydrides raono-esterifiSs ou morto-amidif i§s sont de prefg- 
15 rence compris entre 35 et 55 % en moles. 

Comme indiqug precSdemment , les compositions cosrai- 
tiques selon 1 'invention sont soit des laques pour cheveux 
se presentant sous forme d'airosols, soit des lotions de 
mises en plis. 

20 comme le montre la formule (VI), on utilise dans ces 

types de compositions, de preference les copolymeres sous 
forme de sels obtenus a l'aide d»une base minirale ou organique 
de fagon a les rendre plus solubles a la fois dans l'eau et 
dans certains solvants organiques, en particulier dans les 
25. hydrocarbures halogenes couramment employes comme propulseurs 
des aerosols. Parmi les bases minerales ou organiques, on peut 
citer l'ammoniaque, la lithine, la soude, la potasse, les mono- 
di- et tri-ethanolamines, la N-(amino§thyl) gthanolamine, les 
mono-, di- et tri-isopropanolamines, l'amino-2 mgthyl-2 
30 propanol-1, l»amino-2 mithyl-2 propanediol-1,3, la morpholine, 
la N-(hydroxyethyl) -morpholine ou certains amino-acides tels 
que l'histidine, la lysine, l'arginine et l'ornithine; 

Les quantites de bases employees peuvent varier dans 
de larges limites par exemple entre 10 a 150 % et de preference 
35 entre 50 et 100 % par rapport a la quantity theorique requise 
pour la neutralisation. De facon avantageuse, on utilise des 
quantitgs gquimoleculaires de bases par rapport aux fonctions 
carboxyliques du copolymSre. 

La concentration en copolymere dans les compositions 
40 est S gng ralement comprise entre 0,2 et 5 % en poids par rapport 
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au poids total des compositions. 

Les laques aerosols selon l f invention peuvent etre 
realisees en conditionnant dans une bombe aerosol de 0,2 d 
4 % en poids d f un copolymere, de 6 § 30 % et de preference 
5 de 8 a 25 % en poids d*un alcool, le reste etant essentielle- 
ment constitue par un gaz propulseur liquefie sous pression 
tel que le dichlorodifluororaethane, le trichlorof luoromethane , 
le monochloirodif luoromethane, le protoxyde d f azote ou du gaz 
earbonique ou des melanges de ceux-ci. 
10 En tant qu'alcools, on utilise de preference l'alcool 

ethylique ou 1 T alcool isopropylique. 

Les lotions de mises en plis selon l f invention peuvent 
etre par exeraple realisees en introduisant dans une solution 
hydroalcoolique ayant un titre de 20 a 70 % en alcool de 0, 2 * 
15 5 5 ? en poids d r un copolymere. 

Les laques et lotions de mises en plis selon 1* inven- 
tion peuvent egalement contenir d'autres adjuvants convention- 
nelleraent utilises dans ces types de compositions, et par exem- 
ple des par f urns, des colorants, des preservateurs, des plasti- 
20 fiants, des produits cationiques, des produits non ioniques, 
des silicones ou d'autres rgsines cosmetiques. 

Les copolymeres utilises dans les compositions selon 
1 'invention sont nouveaux et sont prepares par copolymerisation 
en solution dans un solvant anhydre tel que le benzene, le 
25 toluene, le dichlorethane, le methyl chloroforme, la methylethyl- 
cStone ou la methylisobutylcetone. 

Bien entendu d'autres methodes connues de polymerisation 
peuvent etre utilis§es. 

La concentration en monomeres par rapport au solvant 
30 est de preference de 20 S 80 % en poids. 

La reaction de polymerisation est initiee a l'aide d'un 
catalyseur. Comme catalyseur, on peut utiliser en particulier 
des peroxydes tels que le peroxyde de benzoyle, le peroxyde de 
lauroyle, l'azo-bis-isobutyronitrile. On peut egalement utili- 
35 ser des peresters tels que le peroctanoate de tertiobutyle, le 
perisononanoate de tertiobutyle, le perpiyalate de tertiobutyle 
ou egalement des peroxydicarbonates de dialkyle tels que les 
peroxydicarbonates de diisopropyle, de dihexyle, de di-< ethyl - 
hexyle) et de dicyclohexyle. Le catalyseur est de preference 
40 ajoute au melange reactionnel dans une proportion d f environ 
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1 3 6 % et de preference entre 2 3 4 ? par rapport au poids 
des monomeres mis 3 r^agir. 

Aprds la fin de la polymerisation , le copolymere 
obtenu est isoie par Evaporation du solvant ou par pr§cipita- 
5 tion dans un solvant approprie et ensuite seche. 

Parmi les solvant s appropriSs pour la precipitation, 
on peut en particulier citer : lather ethylique, lather 
de petrole, etc. 

La reaction de-polymerisation est de preference effec- 
10 tuee pendant un temps de 2 3 48 heures et 3 une temperature 
de l'ordre de 30 3 130°C. 

Apres avoir isoie ou non le copolymere, celui-ci est 
alors soumis soit a une reaction de mono-esterif ication, soit 
3 une reaction de mono-amidif ication* 
15 La reaction d*esterif ication est en general effectuee 

dans un solvant tel que l*acetone, la methylethylcetone ou 
l ! acetate d*ethyle, en presence de l'alcool aliphatique inferieur. 
La reaction a lieu de 20 a 80°C durant 10 minutes 3 24 heures 
environ. Apres refroidissement , le copolymere, totalement ou 
20 partiellement mono-esterif ie, est alors precipite 3 l'aide 
d f un solvant identique a celui ayant servi 3 precipiter le 
copolymere anhydride. 

La reaction d^midif ication est egalement effectuee 
dans un solvant tel que 1'acetone, la methylethylcetone, etc , 
25 en presence de l'amine aliphatique, cyclique ou heterocyclique 
3 une temperature de 45 a 80°C durant environ 5 3 24 heures. 

Apres refroidissement, le copolymere, partiellement 
ou totalement mono-amidifie, est ensuite precipite 3 l*aide 
d f un solvant corame par exeraple 1' ether ethylique, 1* ether de 
30 petrole, etc. 

Si la reaction de mono-esterif ication n'a ete realisee 
que sur une partie'des fonctions anhydrides, celle-ci peut etre 
suivie d'une nouvelle reaction d f esterif ication 3 l'aide d f un 
alcool aliphatique different ou d'une reaction d'amidif ication, 
35 dans ce dernier cas l T on obtient des copolym&res mixtes mono- 
esterif ies- mono-amidifie.s. 

De meme lorsque la reaction. d f amidif ication n'a ete 
realisee que sur une partie des fonctions anhydrides, celle-ci 
peut etre suivie d ? une nouvelle reaction d'amidif ication 3 
40 l f aide d'une amine differente ou d'une reaction d' est erif ication, 
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dans ce cas conune prgcgdemment, on obtient des copolym§res 
mixtes. 

La presente invention a egalement pour objet, § 
titre de produits industrials nouveaux, les copolymSres 
5 tels que decrits ci-dessus ainsi que leurs procedes- de pre- 
paration* 

Dans le but de mieux faire comprendre 1' invention, 
on va maintenant donner 5 titre d' illustration et sans aucun 
caract§re limitatif divers exemples de preparation des copo- 
10 lymdres ainsi que differents exemples de compositions S base 
de- ceux-ci. 

EXEMPLES DE PREPARATION 

EXEMPLE I 

Preparation d'un copolymere anhydride maleique - 
15 acgtate d'allyle - N-tertiobutylacrylamide mono-esterifi§ 
2 1'aide d'ethanol. 

(i) 44,1 g d f anhydride maleique, 4,5 g d 'acetate 
d f allyle, 51,4 g de N-tertiobutylacrylamide et 1 g d'azo-bis- 
isobutyronitrile en solution dans 150 g de methylethylcetone 

20 sont introduits dans un ballon muni d'un agitateur, d f un ther^ 
mometre, d'un r£frig€rant et d'un tube adducteur d 'azote. 

Le melange reactionnel est alors chauffe pendant 
8 heures a 75°C. Apres refroidissement , le copolymere est 
prgcipite 3 I 1 aide d' ether ethylique. 

2 5 AprSs sechage, on obtient un rendement de 48 56. 

(ii) 50 g du copolymere precedent sont dissous dans 
100 g de m§thylgthylc§tone. A cette solution, on ajoute alors 
150 g d'gthanol et on chauffe pendant 24 heures a 70°C. 

On prgcipite alors le polymere 5 l'aide d 'ether 
30 §thylique. 
EXEMPLE II 

Preparation d ? un copolymere anhydride maleique - 
pivalate d'allyle - N-tertiobutylacrylamide mono-esterif ie 
a l'aide d'fithanol. 
35 (i) 44 g d f anhydride mal§ique, 10 g de pivalate 

d'allyle et 46 g de N-tertiobutylacrylamide et 1 g d'azo- 
bis-isobutyronitrile en solution dans 150 g de methylSthyl- 
cgtone sont introduits dans un ballon muni d'un agitateur, 
d'un thermometre, d'un refrigerant et d'un tube adducteur 
d'azote. 
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Le melange react ionnel est ensuite chauffe pendant 
7 heures a 70-75°C. Apr§s refroidissement, le copolymere 
anhydride est precipitg a l'aide dither Ethylique. 

Apres sechage, on obtient un rendernent de 51 %. 

(ii) 50 g du copolymere anhydride precedent sont 
dissous dans 100 g de methyl§thylc§tone. A cette solution, 
on ajoute alors 150 g d'ethanol et on chauffe pendant environ 
24 heures 3 70°C. Aprds refroidissement, on precipite le copo- 
lymere mono-ester if i£ 3 l f aide d 'ether ethylique. 
EXEMPLE III 

Selon le meme mode opgratoire que ci-dessus decrit 
pour l'exemple II, on a prepare le copolymdre suivant : 
Anhydride maleique 45 % 
Acetate d'allyle 5 % 
N-tertiobutylacrylamide 40 % 
Acrylate d'w-methyl poly§thyl§neglycol 10 % 
Ce copolymere ainsi obtenu a alors ete mono-esterifie 
a I'aide d'ethanol. 

EXEMPLES DE COMPOSITIONS 

EXEMPLE A 

On prepare selon 1* invention une laque pour cheveux 
en procedant au melange des ingredients suivants : 

Copolymere prepare selon l'exemple I 8 g 

Amino-2 methyl-2 propanediol-1,3 pH = 7,2 

Parfum 0,1 g 

Alcool ethylique q.s.p. 100 g 

25 g de cette solution sont conditionnes dans une bombe 
aerosol avec 45 g de propulseur gazeux liquefie (trichloro- 
fluoromethane) et 30 g de F 12 (dichlorodif luoromSthane) 

Apres pulverisation de cette laque sur la chevelure, 
les cheveux sont brillants et presentent une excellente tenue. 

Cette laque s f §limine parfaitement de la chevelure 
meme apr§s plusieurs applications lorsque les cheveux sont 
laves 5 l'aide d'un shampooing. 
EXEMPLE B 

On prepare selon l f invention une laque pour cheveux 
en procgdant au melange des ingredients suivants : 
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Copolymere prepare selon I'exemple II 6 g 

Amino-2 raethyl-2 propanol pH = 8 

Parfum 0,05s 

Alcool ithylique q.s.p.. 100 g 



25 g de cette solution sont conditionnes dans une 
bombe aerosol avcc 45 g de F %1 et 30 g de ? 12 . 

On obtient ainsi une excellente laque eonferant & 
la chevelure une excellente tenue. ' 

Cette laque s'elimine tres facilement par brossage 
de la chevelure ou par lavage a l f aide d'un shampooing. 
EXEMPLE C . 

On prepare selon .1 invention une lotion de raise en 
plis en procedant au melange des ingredients suivants : 



Copolymere prepare selon 1 1 exemple III ............ 2 g 

Diisopropanolamine pH = 7 

Parfum 0,1 g 

Colorant (suffisant pour teindre la composition) 

Alcool ethylique w m99 45 g 

Eau q.s.p 100 g 



Cette lotion appliquee sur les cheveux forme un film 
non collant et confere 3 la chevelure une excellente tenue. 

Le film peut etre facilement eliming par brossage ou 
par lavage 3 l f aide d'un shampooing. 
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REYENDICAT. ION, S 
1. Composition cosmetique selon le brevet principal 
sous forme de laques et de lotions de mises en plis, caractg- 
risee par le fait qu'elle contient dans un vehicule cosmeti- 
que approprig au moins un copolymSre resultant de la copoly- 
mgrisation : 

1) d f au moins un anhydride d'acide insature, 

2) d'au moins un ester allylique ou mgthallylique 
correspondant 5 la formule suivante : 

R 3 - C - C - 0 - CH 2 - C = CH 2 t (I) 
0 

dans laquelle : 

R 1 represente un atome d'hydrogSne ou un radical mgthyle, 
R 2 represente un atome d'hydrogBne, un radical m§thyle, 
gthyle ou isopropyle, 

Rj reprgsente un atome d'hydrogene ou un radical alkyle 
lineaire ou ramifie ayant de 1 3 16 atomes de carbone, 

et Rjj reprgsente un atome d'hydrog§ne ou un radical mgthyle 
et 3) d'au moins un acrylamide ou mgthacpyiamide de formule 

CH 2 = C - C - NH - R g (II) 
0 

dans laquelle : 

R^ represente un atome d'hydroggne ou un radical 

methyle, 

^7 R 6 re P rgsente un atome d'hydrogdne ou le radical 
" ? " ^ CH 2^n ~ CH 3 3 R 7 re Presentant un atome d'hydrogSne ou 

un radical mgthyle et n est 0 ou un nombre entier de 1 a 10 
inclus, 

les fonctions anhydrides dudit copolymere gtant soit mono- 
esterifiees § l'aide d'au moins un alcool aliphatique de formule 
R'-OH, R' representant un radical alkyle lineaire ou ramifie 
ayant de 1 a 5 atomes de carbone, soit mono-amidifiees. 3 l'aide 
d'au moins une amine aliphatique, cyclique ou heterocyclique 
de formule 
r' 



HN , r' et r" representant un atome d'hydrogene., 
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un radical alkyle lineaire ou ramifi§, eventuellement substitue 
par un ou plusieurs OH, ledit radical ayant de 1 5 5 atomes de 
carbone ou r f et r M pris ensemble forment un cycle ou hetero- 
cycle ayant de U 5 atomes de carbone. 
5 2. Composition selon la revendication 1, caract§risee 

par le fait que l f anhydride d'acide insature est pris dans le 
groupe constitue par : 1 'anhydride -malSique, l f anhydride citra- 
conique et 1' anhydride itaconique. 

3. Composition selon la revendication 1, caracterisee 
10 par le fait que les esters allyliques et mgthallyliques de for- 

mule (I) sont pris dans le groupe constitue par : l'aegtate, 
le propionate, le butyrate, l'hexanoate, 1'octanoate, le dode- 
canoate, I'octadgcanoate, le pivalate, le nio-heptanoate, le 
n§o-octanoate, le n§o-deeanoate , l'§thyl-2 hexanoate, le t§tra- 
15 methyl-2,2,4,4 valerate et l f isopropyl-2 dimethyl-2,3 butyrate 
d f allyle ou de methallyle. 

4. Composition selon la revendication 1, caracterisee 
par le fait que les acrylamides et methacrylamides de formule 
II sont pris dans le groupe constitue par ; la N-tertiobutyl- 

20 acrylamide, la N-octyl acrylamide, la N-decyl acrylamide, la 

N-dod§cyl acrylamide, la N-/JdimSthyl-l,l) propyl-l7 acrylamide, 
la N-/Tdimethy 1-1,1) butyl-l7 acrylamide, la N-/Tdim6thyl-l,l) 
pentyl-l7 acrylamide ainsi que les methacrylamides correspon- 
dantes. 

25 5. Composition selon I'une quelconque des revendica- 

tions precedentes, caracterisee par le fait que I'alcool alipha- 
tique infSrieur de formule R'-OH est pris dans le groupe cons- 
titue par : le methanol, l f §thanol, le propanol, 1 'isopropanol 
ou le n-butanol. 

30 6. Composition selon 'I'une quelconque des revendica- 

tions 1 et 4, caracterisee par le fait que 1 'amine aliphatique, 
cyclique ou heterocyclique de formule 

HN % est prise dans le groupe constituS* par : 

35 X r" 

la propylamine, I'isopropylamine, la butylamine, la dibutylamine, 
l'hexylamine, la dodicylamine, la morpholine, la piperidine, 
la pyrrolidine, la N-methy lpiperazine , la mono-ethanolamine, 
la diSthanolamine, la triisopropanolamine, l'amino-2 m§tfiyl-2 
40 propanol-1 et l'amino-2 m§thyl-2 propanediol-1,3. 
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7. Composition selon l'une quelconque des revendica- 
tions precgdentes, caracterisee par le fait que le copolymere 
r§sulte egalement de la copolymerisation d'au moins un autre 
monom§re pris dans le groupe cohstitu§ par : 
5 a) les a-olefines de formule : 

Rg - CH = CH 2 (III) 
dans laquelle Rg represente un radical alkyle lineaire ou 
raraifig ayant de IS 16 atomes de carbone, 

b) les ethers vinyliques de formule : . 
10 R g - 0 - CH = CH 2 (IV) 

dans laquelle R g represente un radical alkyle lineaire ou 
ramifie ayant de 1 5 18 atomes de carbone, 

c) les esters acryliques et methacryliques de formule 

CH 2 = C - COO - R 11 (V) 
15 R 
dans laquelle : 

R 10 re P rgs ^nte un atome d'hydrogene ou un radical 

mithyle, 

et R 11L represente un radical alkyle lineaire ou ramifii 
20 de 1 § 18 atomes de carbone, un radical -(CH 2 ) 2 ~N(CH 3 ) 2 , 
un radical - CH 0 - CH - CH o 0H 

OH 

ou un radical -<CH 2 - CH 2 - 0)^- R 12 , R ±2 gtant un radical 
mgthyle ou ethyle et £ St ant 3 ou 4, 
2 5 d) l'acide acrylique ou m£thacrylique 

et e) la N-vinylpyrrolidone. 

8. Composition selon la* revendication 7> caracterisee 
par le fait que les a-olefines de formule (III) sont prises 
dans le groupe const itug par : le propene-1, le butene-1, 
l'hexene-l, le dodecene-1, l'hexadecene-1 et l'octadecene-1. 

9. Composition selon la revendication 7, caracterisee 
par le fait que les 6thers vinyliques de formule (IV) sont 
pris dans le groupe constitue par : le methyl vinyl gther, 
I'ethyl vinyl ether, le propyl vinyl ether, l'isopropyl vinyl 

35 ether, le butyl vinyl ether, . l'hexyl vinyl ether* le dodecyl 

vinyl gther, I'hexadecyl vinyl ither et I'octadecyl vinyl ether. 

10. Composition selon la revendication 7, caracterisee 
par le fait que les esters acryliques et methacryliques de for- 
mule (V) sont pris dans le groupe constitue par : les acrylates 
et methacrylates de methyle, d *<§thyle, de propyle, d 'isopropyle, 
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debutyle, de tertiobutyle, d'hexyle, d'octyle, de decyle, 
de dodecyle, d f octadecyle , de N,N-dimethylamino~2-Sthyle, 
de dihydroxy-2,3 propyle et de w-methyl ou ithyl polySthy- 
leneglycol. 

11. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee par le fait que le copoly- 
mere a un poids molSculaire compris entre 5-000 et 300*000. 

12. Composition selon la revendication Hi caractg- 
ris§e par le fait que le poids molgculaire est compris entre 
10.000 et 150.000- 

13. Composition selon l f une quelconque des revendi- 
cations pr§cedentes, caracterisee par le fait que le copoly- 
mere est utilise sous forme d'un sel obtenu a l f aide d'une 
base minerale ou organique prise dans le groupe constitue 

par : 1 f ammoniaque , la lithine, la soude, la potasse, les mono- 
di- et tri-ethanolamines, la N-aminoethyl ethanolamine , les 
mono-, di-et tri-isopropanolamines, l f amino-2 methyl-2 
propanol-1, l»amino-2 methyl-2 propanedidl-l 5 3, la morpholine, 
la N-(hydroxy§thyl)-morpholine et les aminoacides tels que 
l'histidine, la lysine, l*arginine et I 1 ornithine. 

14. Composition selon la revendication 13, caracteri- 
see par le fait que les quantites de base employees varient 
entre 10 S 150 55, et de preference entre 50 et 100 % par rap- 
port a la quantite theorique requise pour la neutralisation. 

15. Composition selon l'une quelconque des revendica- 
tions pr§cedent es, caracterisee par le fait que le copolymere 
correspond 5 la formule gengrale suivante 



/ \ 

o=c c=o 

• » t 

z y 



?4 

CH 2 -C- 



CH R 
O-C-C-R, 

Ml 

O R„ 



o=c c=o 



H:h 2 -c- 



c=o 

NH _ 
i 

R^ 



Q 



(VI) 



dans laquelle : ^ 
35 A reprgsente soit le radical : - C - CH - 



soit le radical : - CH 2 ~ 



CK 0 
i ^ 



l|0 Z, Z' et Y 1 repr§sentent un radical pris dans le groupe const i- 
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tue par : -OH et -0B + , Br etant un ion metal alcalin, ammo- 
nium ou ammonium substituS, 

Y represente un radical pris dans le groupe constitu§ par : 
<i) -OR 1 , R f etant un radical alkyle linSaire ou 
ramifie ayant de H 5 atomes de carbone, 

: 

et (ii) - N r 1 et r" representent un atome 

d f hydrogdne, un radical alkyle lin§aire ou ramifiS, eventuelle- 
ment substitug par un ou plusieurs OH, ledit radical ayant de 
1 § 5 atomes de carbone, ou r' et r" pris ensemble forment un 
hetgrocycle pris dans le groupe const itue par la pyrrolydine, 
la pip§ridine, la morpholine et la N-methyl piperazine, 
R^ represente un atome d'hydrogene ou un radical methyle, 
R 2 represente un atome d'hydrogdne, un radical methyle, gthyle 
ou isopropyle, 

Rj represente un atome d'hydrogene ou un radical alkyle lineaire 
ou ramifie ayant del 5 16 atomes de carbone, 

R 4 et R 5 ro P r esentent un atome d f hydrogene ou un radical methyl, 
et Rg represente un atome d'hydrogene ou le radical 

- C - ( CH 2^n " CH 3 9 R 7 re Presentant un atome d'hydrogene ou 

le radical methyle et n est 0 ou un nombre entier de 1 § 10 
inclus, 

t + t T correspondant a 30-55 % en moles, t etant au moins 
ggal 5 10. % y 

v correspondant § 5-50 % en moles,, 
w correspondant 5 5*65 % en moles, 

x correspondant a 0-50 % quand Q est au moins un motif d'un mono- 
mdre pris dans le groupe constitu6 par les a-ol§fines de formule 
III et les Others vinyliques de formule IV, et 

x correspondant a 0-70 % quand Q est au xaoins un motif d'un mono- 
mdre pris dans le groupe constitue par les esters acryliques et 
methacryliques de formule V, l'acide acrylique, l'acide metha- 
crylique et la N-vinylpyrrolidone. 

16. Composition selon l f une quelconque des revendica- 
tions precedentes, caracterisee par le fait que le copolymere 
est present dans une proportion comprise entre 0,2 et 5 .% par 
rapport au poids total de la composition. 
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17. Composition selon l f une quelconque des revendica- 
tions precedentes, caracterisSe par le fait qu'elle est condi- 
tionnSe dans une bombe aerosol et contient de 0,2 a 4 % en poids 
d f au moins un copolymere, de 6 a 30 % et de preference de 8 § 

25 % en poids d'un alcool, le reste etant esscntiellement consti 
tuS par un gaz p^opulseur liquefie sous pression tel que le 
dichlorodifluorom§thane,lc trichlorofluoromethane, le raonodichlo 
rof luoromethane , le protoxyde d*azote ou du gaz carbonique ou 
des melanges de ceux-ci. 

18. Composition selon I'une quelconque des revendica- 
tions 1 a 16, caracteris£e par le fait qu'elle est une solution 
hydroalcoolique contenant de 0,4 5 5 55 en poids d'au moins un 
copolymere et const itue une lotion de mise en plis. 

19- Composition selon l f une quelconque des revendica- 
tions precSdentes, caracteris^e par le fait qu'elle contient 
en outre des adjuvants cosmetiques tels que des parfums, des 
colorants, des preservateurs, des plastifiants, des produits 
cationiques, des produits non ioniques, des silicones, ou 
d'autres r6sines cosm§tiques. 

20. Copolymeres nouveaux caractgrises par le fait 
qu'ils repondent § la formule generale suivante 



o»c c=o 

■ I 

_ z y 



?4 
CH 2 -C- 



CH R 

I * % 1 

O-C-C-R 4 
n i 3 

OR 2 



o=c c=o 



L z* 



CH 2 -C - 



c=o 

I 

NH 



(VI) 
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dans laquelle : 

A represente soit le radical 



- C - CH - 



soit le radical : - 



CH 2 - C - 



? H 2 



Z, Z 1 et Y' representent un radical pris dans le.groupe consti- 
tue par : -OH et -0B + , B + etant un ion metal alcalin, ammonium 
ou ammonium substitue, 

Y represente un radical pris dans le groupe constitue par : 

(i) -OR 1 , R ? etant un radical alkyle lineaire ou rami- 
fie ayant de 1 3 5 atomes de carbone, 
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r' 



et (ii) - 




r 1 et r" reprSsentent un 



atorae d'hydrogdne, un radical alkyle linSaire ou ramifie, 
5 eventuellement substitue par un ou plusieurs OH, iedit radi- 
cal ayant de 1 5 5 atomes de carbone, ou r f et r" pris ensemble 
forment lin heterocycle pris dans le groupe constituS par la 
pyrrolidine, la piperidine, la morpholine et la N-m§thyl 
piper azine, 

10 represente un atome d'hydrogene ou un radical mSthyle, 

R 2 represente un atome d'hydrogene, un radical methyle, ethyle 
ou isopropyle, 

R 3 represente un atome d'hydrogdne ou un radical alkyle li- 
neaire ou ramifig ayant de 1 a 16 atomes de carbone, 
15 Rj| et R 5 reprgsentent un atorae d f hydrog£ne ou un radical m§thyle, 
et Rg represente un atome d'hydrogene ou le radical 

?T 

- C - (CH 2 ) n - CHj , R^ representant un atome d'hydrogene ou 

20 le radical methyle et n est 0 ou un nombre entier de 1 a 10 
inclus 

t + t 1 correspondant 5 30-55 % en moles, t etant au moins 
§gal £ 10 % 9 

v correspondant a 5-50 % en moles, 

25 w correspondant S 5-65 % en moles, 

x correspondant a 0-50 % quand Q est au moins un .motif d'un 
monomere pris dans le groupe constitue par les a-olefines de 
formulo III et les ethers vinyliques -de formule IV, 
et x correspondant a 0-70 % quand Q est au moins un motif d'un 

30 monomere pris dans le groupe constitue par les esters acryliques 
et methacryliques de formule V, I'acide acrylique, I'acide metha- 
crylique et la N-vinylpyrrolidone . 



